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(54) PALLADIUM BLAZING ALLOY 

(57)Abstract: 

PURPOSE: To provide the sufficient tensile strength of a brazed part by constituting the palladium brazing alloy of 
specific weight% of copper, palladium, ion, nickel, and cobalt. 

CONSTITUTION: The palladium brazing alloy is constituted of 50 to 70wt.% copper, 20 to 40wt.% palladium and 5 to 
15% at least one kind of iron, nickel and cobalt. Parts consisting of Ti or Ti alloy, etc.. are brazed by using such 
brazing alloy. The formation of-an intermetallic compd., such as Cu-Ti or Pd-Ti in the brazed part is prevented in 
this way. ^ 
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